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ABSTRACT : 



PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an elastomer composition capable 
of giving a 

molded item which is excellent in slidability and resistances to 
abrasion and 

scratch and does not cause bleed out while retaining the elongation 
and rubber 

elasticity by compounding (A) , a thermoplastic olefin elastomer, (B) 
an 

acryl -modified organopolysiloxane, and stearic acid and/or a higher 
fatty acid 
amide . 

SOLUTION: Ingredient A is a partially crosslinked polymer prepared 

by 

dynamically dispersing and kneading an ethylene copolymer rubber 
(e.g. an 

ethylene-propylene copolymer rubber) in a polyolefin resin. 
Ingredient B is 

prepared by the emulsion graft copolymerization of an acrylic ester 
or the like 
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onto an organopolysiloxane represented by the formula (wherein Rl to 
R3 are 

each a 1-2 0C hydrocarbon group or halogenated hydrocarbon group; Y is 
a 

free-radically reactive group or SH; Zl and Z2 are each H, lower 
alkyl, or 

triorganosilyl ; m is 10,000 or lower; and n is 1 or higher). 
Ingredient A in 

an amount of 100 pts.wt. is compounded with 1-100 pts.wt. ingredient 
B and 

0.001-5 pts.wt. stearic acid or the like. 
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BASIC-ABSTRACT: 



NOVELTY - An olefin-based thermoplastic elastomer, 100 parts by- 
weight, is 

blended with an acryl -denatured organopolysiloxane, 1-100 parts by 
weight, and 

stearic acid and/or higher fatty amide, 0.01-5 parts by weight. 

USE - The olefin-based thermoplastic elastomer composition is used in 
a molded 
part . 
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ADVANTAGE - The use of the stearic acid and/or the higher fatty amide 
provides 

compatibility to the acryl -denatured organopolysiloxane and the 
olef in-based 

thermoplastic elastomer. The olef in-based thermoplastic elastomer 
composition 

has superior slidable shift, abrasion resistance, and flaw resistance 
with 

elongation and rubber elasticity retaining. No bleeding out is 
observed. The 

same are true for the resulting molded part. 

POLYMERS - Preferred olef in-based thermoplastic elastomer: consists 
of a 

polymer formed by dynamically dispersing and kneading ethylene-based 
copolymeric rubber into and with a polyolef in-based resin to 
partially 
crosslink. 
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